-fcsp@cenet document view 



Page 1 of 2 



Floor covering. 



Patent number: 
Publication date: 
Inventor: 

Applicant: 
Classification: 
- international: 



DE4305428 
1994-07-28 

EUGSTER PAUL M (CH); SCHRACKMANN PETER N 
(CH) 

SETPOINT AG (CH) 



D04H1/46; E01C13/00; A63C19/04; D06N7/00; 
D06N7/04 

- european: D04H 18/00 

Application number: DE 19934305428 19930223 

Priority number(s): DE1 9934305428 19930223 



Also published as: 

EP0612876 (A1) 
EP0612876 (B1) 



Abstract not available for DE4305428 

Abstract of corresponding document: EP0612876 

A floor covering (1) formed from a flat web has on 
its underside (3) knobs (5) which resemble 
islands and are made integral and which consist 
of a multiplicity of individual fibres. On its top side 
(2), the floor covering (1) preferably has a 
structure. The structures of the two sides (2, 3) 
are formed by means of needling. During the 
laying of the floor covering (1), the knobs (5) 
come to rest on the floor base. This results, on 
the under side (3) of the floor covering (1), in a 
channel system which is beneficial to a flow-off of 
water. A floor covering (1 ) designed in this way is 
preferably used in the open, for example as the 
covering of a tennis court, and granulate can be 
introduced into the depressions on the top side. 
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(3) Bodenbelag 

© Ein aus einem Flachvlies gebildeter Bodenbelag (1) weist 
an seiner Unterseite (3) inselartig und integral ausgebildete 
Noppen (5) auf, welch e aus einer Vielzahl von einzelnen 
Fasern bestehen. Auf seiner Oberseite (2) weist der Boden- 
belag (1) vorzugsweise eine Struktur auf. Die Struktur beider 
Seiten (2, 3) werden dabei mittels Nadelung ausgebildet. 
Beim Verlegen des Bodenbelags (1) kommen die Noppen (5) 
auf dem Unteriagsboden zu liegen. Dadurch entsteht auf der 
Unterseite (3) des Bodenbelags (1) ein Kanalsystem, wel- 
ches ein Abflte&en von Wassar begunstigt. Ein solcherma- 
Ben ausgebildeter Bodenbelag (1) wind vorzugsweise im 
Freien, beispielsweise a Is Tennisplatzbelag, eingesetzt, wo- 
bei in die Vertiefungen auf der Oberseite Granulat einge- 
bracht werden kann. 
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Beschreibung 

Die Erfindung bezieht sich auf einen Bodenbelag 
nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 sowie auf ein 
Verfahren zu dessen Herstellung und auf eine Verwcn- 5 
dung eines solchcn Bodenbelags. 

Bodenbel&ge aus nichtgewebten, textilen Flachenge- 
bilden sind in zahlloscn Varianten und Ausfuhrungsfor- 
men bekannt Ebenso sind verschiedcnc Vcrfahrcn zur 
Herstellung solcher Bodenbelage sowie unterschied- 10 
lichste Einsatzgebiete bekannt Ein m6gliches Einsatz - 
gebiet fur solche Bodenbelage sind Tennispiatze sowohl 
im Innen- wie auch im AuBen-Bereich, wobei im AuBen- 
Bereich noch zus&tzliche Anforderungen an den Boden- 
belag gestellt werden, 15 

Aus der DE-31 29 837 Al ist ein ais Sportbodenbelag 
ausgebildetes Nadelvlies bekannt Dieser Sportboden- 
belag ist auf seiner Oberscite als grobstrukturiertes, 
schlingenloses Nadelvlies ausgebildet In und auf diese 
grobstrukturierte Oberseite sind Gummigranulate ein- 20 
gebracht, so dafl ein solcher Bodenbelag auch als Ten- 
nisplatzbelag eingesetzt werden kann. Beim Verlegen 
wind dieser Sportbodenbelag auf seiner relatrv flachen, 
ebenen Unterseite mit dem Unterlagsboden verklcbt 
Nachteilig an einer solchermafien ausgestalteten Bo- 25 
denkonstruktion ist, daB diese nur in H alien oder an 
aberdachten Stellen eingesetzt werden kann, da im Falle 
eines Regenschauers das Wasser nicht abfliessen kann 
und der Platz daher anschlieBend fur lftngere Zeit unbe- 
spielbar ist 30 

Aus dem DE-GM69 03 789 ist ein als Bodenbelag 
verwendbarer Nadelfilz bekannt, bei dem nur Teile sei- 
ner Flache aus tiefgenadelten Partien bestehen. Auf die- 
se Weise laBt sich ein Bodenbelag mit unebener Flache 
erzeugen. 35 

Aus dem DE-Buch Vliesstoffe, Joachim Lttnenschloss, 
Thieme Verlag, 1982, Seiten 159 bis 168 ist ein unter dem 
Namen "Bipol- Verfahren" umschriebenes Verfahren be- 
kannt, bei welchem ein Polvlies in einem Arbeitsgang 
auf beiden Seiten mit Strukturierungen bzw. mit Erhe- 40 
bungen versehen wird. Die Erhebungen werden durch 
Nadelung mit einzelnen Nadeln gebildet, wodurch de- 
ren H6he festgelegt ist 

Aus dem DE 91 09 798 Ul ist schlieBlich ein Polvlies- 
belag auf der Basis von Nadelfilz bekannt, der als Ten- 45 
nishallenbelag einsetzbar ist Die Oberflache dieses Be- 
lags weist eine Struktur mit sechs- oder achteckigen 
Erhebungen und dazwischen verlaufenden Vertiefun- 
gen auf, wobei die Vertiefungen durchgehende, unter- 
einander verbundene Rill en bilden. Die Vertiefungen 50 
dienen der Aufnahme von Granulat Ein solcher Boden- 
belag eignet sich nicht fur den Einsatz im Freien, da die 
Ruckseite des Belags mehr oder weniger glatt ausgebil- 
det ist, wodurch keine gute Drainage fur Regen- Wasser 
gewahrleistet wird. 55 

Aus der EP 0 216 953 A2 ist ein Tennisbodenbelag be- 
kannt, dessen Oberseite zur Aufnahme eines Korngra- 
nulats rippenfCrmig oder waffelartig mit Erhebungen 
und Vertiefungen strukturiert ist Aus der in dieser 
Schrift im Schnitt dargestellten Zeichnung sowie der « 
dazugehongen Beschreibung ergjbt sich, dafi die RQck- 
seite dieses Tennis bodcnbclags korrespondierend zur 
Oberseite ausgebildet ist Sowohl bei einer rippenf 6rmi- 
gen wie auch bei einer waff elartigen Ausgestaltung der 
Unterseite eignet sich jedoch ein solcher Tennisboden- 65 
belag nicht fur den Einsatz im Freien. 

Bei einer rippenf6rmigen Gestaltung der Unterseite 
sind keine Querverbindungen zwischen den einzelnen, 



durch die Rip pen begrenzten Vertiefungen vorhanden. 
Dadurch besteht die Gefahr, daB ein GroBteil der so 
gebDdeten Kan ale, beispielsweise durch Granulatk6r- 
ner, Emschlflsse beim Verkleben, Unregelmassigkeiten 
und Toleranzen bei der Herstellung usw„ verschlossen 
sind bzw. werden. Da Tennisplatze zudem auf unter- 
schiedliche Arten und/oder in unterschiedlichen Rich- 
tungen geneigt sein konnen, ware ein auf die Neigung 
des Tennisplatzes ausgerichtetes Verlegen des Boden- 
belags unbedingt erfordertich. Wenn die Drainagekana- 
le jedoch der Neigung des Tennisplatzes entsprechend 
ausgerichtet werden mQssea kann es vorkommen, dafi 
dadurch die Oberflachenstruktur nicht mehr in der vor- 
gesehenen Richtung verl&uft, und dafi durch die Lauf- 
Bewegungen des Tennisspielers bzw. der Tennisspiele- 
rin ein unerwunschtes Anh&ufen von Granulat in be- 
stimmten Richtungen und in bestimmten Zonen erfol- 
genwurde. 

Auch im Falle einer waffelartigcn Ausbildung der 
Oberflache bzw. der RQckseite des Bodenbelags ist kei- 
ne ausreichende Drainage gewahrleistet, da bei einer 
waffelartigcn Ausbildung uberhaupt keine durchgehen- 
den Drain agekanale auf der RQckseite vorhanden sind. 
Als weiterer NachteD der beiden vorgangig erwahnten 
Ausf uhrungsformen ist im Zusammenhang mit dem Ab- 
leiten von Wasser der hohe Verdi chtungsgrad und die 
betrachtliche Dicke eines solchen Tennisbodenbelags 
anzusehen. Dadurch wird das Durchfliefien des Wassers 
von der Obcr- zur Unterseite des Belags erschwert, so 
dafi das Wasser wfihrend langerer Zeit auf der Oberfla- 
che des Belags stehen bleibt 

SchlieBlich sind noch Bodenbelage bekannt die auf 
ihrer RQckseite eine Vielzahl von rasterartig angeord- 
neten Kunststoffbzw. Latex-Noppen aufweisen. Durch 
solche Noppen kann zwar das Abfliefien des Wassers 
unter dem Bodenbelag verbessert werden, jedoch weist 
ein mit solchen Noppen versehener Bodenbelag andere 
NachteDe auf, die den Einsatz dieses Belages als Tennis- 
oder Sportplatzbelag ungeeignet erscheinen lassen. So 
verringern die Kunststoff- oder Latex-Noppen bei- 
spielsweise die wasserdurchlassige Oberflache. AuBer- 
dem weisen solche Noppen sowie die Verbindung zwi- 
schen dem Bodenbelag und den Noppen nur eine gerin- 
ge Scher- und Reififestigkeit auf und unterliegen insbe- 
sondere auch durch die im Freien vorkommenden gro- 
Bcn Temperaturunterschiede einer gewissen Alterung, 
wodurch die vorgangig erw&hnte Scher- und Reififestig- 
keit noch weiter abnimmt SchlieBlich sind derartige Bo- 
denbelage in der Herstellung sehr teuer, da die Noppen 
in einem separaten Arbeitsgang und auf einer speziell 
dafur ausgerOsteten Maschine aufgebracht werden 
mflssen. 

Es ist so mit die Aufgabe der Erfindung, einen Boden- 
belag so auszubilden, dafi dieser eine gute Drainage, 
insbesondere fur Regen-Wasser, aufweist, und dafi er 
aufierdem langzeitb estfindig ist und hohen mechani- 
schen Belastungen standhalt Eine weitere Aufgabe der 
Erfindung besteht darin, ein Verfahren zu dessen Her- 
stellung sowie eine Verwendung fur einen solchen Bo- 
denbelag vorzuschlagen, 

Diese Aufgabe wird durch den im kennzeichnenden 
Teil des Anspruchs 1 beschriebenen Bodenbelag sowie 
das im Anspruch 8 beschriebene Verfahren zur Herstel- 
lung des Bodenbelags gelost Im kennzeichnenden Teil 
des Anspruchs 13 wind schlieBlich noch eine Verwen- 
dung fur den Bodenbelag vorgeschlagen. 

Dadurch, dafi beim erflndungsgemafien Bodenbelag 
die Erhebungen integral aus dem Bodenbelag ausge- 
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formt sind, ist gewahrleistet dafi cin solcher Bodenbe- 
lag, im Gcgensatz zu cinem Bodenbclag rait nachtr&g- 
* lich angebrachten Noppen, cine gute Langzeitbestan- 
digkeit sowie erne hone VerschleiBfestigkeit insbeson- 
dere auch in bezug auf einwirkende Schub- und Scher- 
krafte, besitzt 

In einer bevorzugten Ausbildungsform des Bodenbe- 
lags weist dieser auf der den Erhebungen gegenuberlie- 
genden Seite im Bereich der Erhebungen jeweils eine 
Vertiefung auf. Dadurch wird einerseits die Oberflache 
des Bodenbelags vergroBert und andererseits dessen 
Dicke in diesen Bereichen reduzierL Dies hilft entschei- 
dend rait, das Wasser schneH von der Oberseite auf die 
RQckseite des Bodenbelags abzuleiten. 

Eine weitere, bevorzugte Ausbildungsform des Bo- 
denbelags sieht vor, die Erhebungen in Kolonnen und 
Reihen anzuordnen. Dadurch weist der verlegte Bod en - 
belag auf seiner RQckseite era vernetztes Kanalsystem 
auf, so dafi Wasser optimal abfliefien kann. 



10 



15 



Richtwerte zu betrachten und kdnnen je nach voraus- 
sichtlicher Belastung, Belastungsart und Einsatzort 
stark variieren. Durch die relativ groBen Abstande zwi- 
schen den einzelnen Noppen 5 und dem, bedingt durch 
die H6he der Noppen 5, zwischen der Bodenbelagsun- 
terseite 3 und dem eigentlichen Unterlagsboden verblei- 
benden Zwischenraum kann das Wasser schnell und oh- 
ne nennenswerten Widerstand abfliefien. Dabei ist es 
unerheblich, wie und in welche Richtung der Unterlags- 
boden geneigt ist Um dem Bodenbelag 1 im Ausgangs- 
Zustand ein unverwechselbares Aussehen zu geben, und 
um die Seite, die verklebt werden soil, zu kennzeichnen, 
kftnnen die Noppen 5 aufierdem farblich gegenuber 
dem restlichen Bodenbelag 1 hervorgehoben werden. 

Fig, 3 zeigt in stark vereinfachter Darstellung einen 
Langsschnitt durch das Ausgangsmaterial 10 fur den 
Bodenbelag 1 und einen ersten Nadelstuhl 11 einer 
Strukturnadelma5chine. Dabei ist in einer Momentauf- 
nahme das Ausbilden einer einzelnen ErhShung 4 in 



Im folgenden wird der erftndungsgemSBe Bodenbe- 20 Form einer Rippe dargestellt An hand dieser Figur wird 



lag anhand eines Ausfunrungsbeispiels naher erlautert 
Dabei zeigen: 

Fig. 1 einen Querschnitt durch einen Teil des schema- 
tisch dargestellten Bodenbelags entlang der Linie A-A 
in Fig. 2; 

Fig. 2 eine Rflckansicht eines Teilbereichs des wieder- 
ura schematisch dargestellten Bodenbelags; 

Fig. 3 einen Langsschnitt durch den schematisch dar- 
gestellten Bodenbelag und einen ersten Nadelstuhl ei- 
ner Strukturnadelmas chine; und 

Fig. 4 einen Langsschnitt durch den schematisch dar- 
gestellten Bodenbelag und einen zweiten Nadelstuhl ei- 
ner Strukturnadelraaschine. 

Fig. 1 zeigt schematisch in einem Querschnitt ein als 
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nachfolgend das Verfahren zur AusbOdung solcher Rip- 
pen 4, die sich zu einer Oberflachenstruktur erganzen, 
erlautert Da solche Verfahren bekannt sind, beschran- 
ken sich die nachfolgenden Ausfuhrungen auf das we- 
sentliche. 

Der Nadelstuhl 11 selbst besteht im wesentlichen aus 
einem Nadelbrett 12 und einem Lamellenrost 13, wel- 
cher im Bereich der auszubildenden Erhebungen Langs- 
schlitze 15 aufweist Am Nadelbrett 12 sind sechs in 
einer Reihe liegende Nadeln 14 eingezeichnet Es ver- 
steht sich, daB in zur Zeichnungsebene parallelen, nach 
hinten versetzten Ebenen weitere Nadelreihen ange- 
ordnet sind, die der besseren Obersichtlichkeit wegen 
jedoch hier nicht dargestellt sind Um eine gewisse 



Bodenbelag 1 ausgebildetes, nichtgewebtes Flachenge- 35 Oberflachenstruktur zu erzeugen, kann dabei der Ab- 



bilde. Der Bodenbelag 1 ist dabei in einem vergroBerten, 
nicht maBstablichen Ausschnitt dargestellt Auf der 
Oberseite 2 weist der Bodenbelag 1 Erhohungen 4 in 
Form von Rippen oder Velours auf, die sich zu einer 
Oberflachenstruktur erganzen. Solche Oberflachen- 
strukturen kdnnen verschiedenste Aufgaben Oberneh- 
men. Soli der Bodenbelag 1 beispielsweise als Tennis- 
platzbelag eingesetzt werden, so dient diese Struktur 
der Aufnahme von Granulat Diese und weitere Aufga- 



stand zwischen den einzelnen Nadelreihen unterschied- 
lich sera. Die Anordnung der Nadeln 14 auf dem Nadel- 
brett 12 entspricht der gewunschten, auf der Oberseite 
des Ausgangsmaterials 10 bzw. des Bodenbelags 1 aus- 
40 zubildenden Struktur. Die Nadeln 14 selbst weisen auf 
rarer Vorderseite vorzugsweise eine U-fdrmige Einker- 
bung auf, welche in der Zeichnung der besseren Ober- 
sichtlichkeit wegen jedoch weggelassen wurde. 
Als Ausgangsmaterial 10 fur den Bodenbelag 1 wird 



ben solcher Strukturen sind bekannt weshalb hier nicht 45 im allgemeinen ein Flachvlies verwendet Dieses Flach 
nfiher darauf eingegangen wird vlies 10 wird in diesem ersten Arbeitsgang, in bekannter 

Auf seiner Unterseite 3 besitzt der Bodenbelag 1 in- Weise, durch das Zusammenwirken des Nadelbretts 12 
selartig angeordnete und integral ausgeformte Noppen und des Lamellenrosts 13 mit einer Oberflachen-Struk- 
5. Diese Noppen 5 werden vorzugsweise durch Nade- tur versehen. Dabei werden durch das Einstechen der 
lung erzeugt und sind durch eine Vielzahl von einzelnen 50 Nadeln 14 die Rippen 4 ausgebildet Wfihrend der ei- 
Fasern gebildet Durch die Nadelung entsteht jeweils gentlichen Nadelung wird das Flachvlies 10 kontinuier- 
eine den Noppen 5 gegenQberliegende Vertiefung 6. lich in Pfeflrichtung vorwarts bewegt Dadurch entste- 
Diese Vertiefungen 6 vergroBern zum einen die Ober- hen Rippen 4, die etwas langer sind als der Abstand der 
flfiche des Bodenbelags 1 und reduzieren zum anderen beiden auBersten Nadeln 14. Durch das Ausbilden der 
die Dicke des Bodenbelags 1 im Bereich der Noppen 5. 55 Rippen 4 mitt els Nadelung entstehen, auf der den ausge- 

bildeten Rippen 4 gegenfiberliegenden Seite des Vlieses, 
Vertiefiragen 7. Da ein Nadelbrett 12 Qblicherweise 
mehrere tausend Nadeln 14 aufweist werden Hunderte 
von Rippen 4 gleichzeitig ausgebildet NatOrlich konnen 



Dadurch kann auf den Bodenbelag 1 fallendes Wasser 
schnell er durch diesen hindurch- und abfliefien. Auch 
die Ausbildung der Noppen 5 aus einzelnen, nicht ge- 
webten Fasern begunstigt ein schnelles Abfliefien von 



Wasser. Die DurchfluBrichtung des Wassers durch den 60 auch Nadelbretter 12 eingesetzt werden, die mehrere 



Bodenbelag 1 ist durch Pf eile P angedeutet 

Die Noppen 5 sind vorzugsweise, wie in Fig. 2 darge- 
stellt in Reihen und Kolonnen angeordnet wobei die 
Noppen 5 selber eine GrdBe von ca.5 x 10 mm und 
eine Hdhe von ca. 3 mm aufweisen kdnnen. Der Ab- 
stand zwischen den Noppen 5 betragt in Langsrichtung 
der Noppen 5 gesehen etwa 25 mm und in Querrichtung 
gesehen etwa 15 mm. Diese Angaben sind Iediglich als 
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Gruppen von Nadelreihen hintereinander aufweisen. 

Aus der Fig. 4 ist der zweite Arbeitsgang ersichtlich, 
welchem der gemfifi vorg&ngiger Beschreibung gebilde- 
te Bodenbelag 1 unterzogen wird Dies kann, nach ei- 
nem Umrusten, sowohl auf derselben Strukturnadelma- 
schine wie beim vorgangigen Arbeitsgang, wie auch auf 
einer anderen gleichartigen bzw. identischen Maschine 
erfolgen. Aus dieser Darstellung ist wiederum in stark 
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vercinf achter Form und in cincr Momentauf nahme, der 
Bodcnbelag 1 sowie cin aus cincm Nadelbrett 12A und 
einem Lamellenrost 13A bestehender Nadelstuhl 11 A 
im Langsschnitt ersichtlich, wobei der Lamellenrost 13A 
im Bereich der auszubUdenden Noppen 5 wiederum 
Langsschlitze 15A aufweist. Der Bodenbelag 1 ist in 
dieser Darstellung, gegenfiber der Fig. 3, in einem paral- 
lel zur Zeichnungsebene nach vorne versetzten Langs - 
schnitt dargestellt Am Nadelbrett 12A sind sechs in 
Reihe liegende Nadeln 14A eingezeichnet, welche auf 
ihrer vorderen Seite wiederum eine nicht eingezeichne- 
te U-formige Aussparung besitzen, wobei der Abstand 
zwischen den einzelnen Nadeln 14A gleich groB ist wie 
der Abstand zwischen dcm jeweiligen Anfang von zwei 
auszubildenden, benachbarten Noppen 5. Auch dieses 
Nadelbrett 12A weist in zur Zeichnungsebene paralle- 
len und nach hinten versetzen Ebenen weitere Nadelrei- 
hen auf. 

Der aus dem Flachvlies gebildete Bodenbelag 1 wird 
fur diesen zweiten Arbeitsgang gedreht, so daB er mit 
den Rippen 4 nach oben zu liegen kommt, und dadurch 
die Noppen 5 auf der den Rippen 4 gegenfiberliegenden 
Seite ausgebildet werden k&nnen. 

Die Ausbildung dieser Noppen 5 erfolgt wiederum 
durch das Zusammenwirken des Nadelstuhl cs 12A mit 
dem Lamellenrost 13 A, wobei das Ausbilden einer ein- 
zelnen Noppe 5 in sechs Arbeitsschritte aufgeteilt ist. 
Der Bodenbelag 1 wird zur Durchfuhrung dieses Ver- 
fahrens kontinuierlich in Pf eilrichtung vorwarts bewegt 
Beim Einstechen der Nadeln 14A werden jeweils einzel- 
ne Fasern aus dem oberen Bereich des Bodenbelags 1 
von der Nadel 14A mitgenommen und nach unten in die 
gewttnschte Form gezogen. Eine einzelne Noppe 5 wird 
in sechs Arbeitsschritten durch aufeinanderfolgendes 
Einstechen der sechs einzelnen, in Reihe liegenden Na- 
deln 14A erzeugt, wobei zwischen dem Einstechen der 
ersten, auBersten linken Nadel 14A und dem jeweiligen 
nachfolgenden Einstechen der nachsten Nadel 14A der 
Bodenbelag 1 kontinuierlich weitertransportiert wird, 
und zwar jeweils um den Betrag des Abstandes zweier 
Nadel 14 A Durch das kontinuierliche Weitertranspor- 
tieren des Bodenbelags 1 wahrend des Einstechens der 
Nadeln 14A wird eine eine langliche Ausbildung der 
Noppen 5 erreicht In dieser Darstellung sind die Nadeln 
14A jeweils am Beginn des Einstechvorgangs darge- 
stellt Anstelle von sechs Nadeln 14A fOr das Ausbilden 
der Noppen 5 kann naturlich auch eine beliebige andere 
Anzahl von Nadeln 14A gew&hlt werden. Die Anzahl 
der Arbeitsgange zum Ausbilden einer einzelnen Noppe 

5 wird dann in diesem Fall wiederum der Nadelzahl 
angepaBt 

Auf der den ausgebildeten Noppen 5 gegentiberlie- 
genden Seite des Bodenbelags 1 entstehen durch dieses 
Verfahren wiederum Vertiefungen 6. Es versteht sich, 
daB auch bei diesem Verfahren mehrere Noppen 5 
gleichzeitig ausgebildet werden. 

Nach erfolgt er, beidseitiger Behandlung des Boden- 
belags 1 wird dieser z. B. mittels Rackenpflatschverfah- 
ren impragniert Dabei wird darauf geachtet, daB die 
Wasserdurchlfissigkeit des Bodenbelags 1 gewahrleistet 
bleibt Durch ein Ausbilden der Noppen 5 aus einzelnen 
Fasern und die jeweils dahinter liegenden Vertiefungen 

6 wird das AbflieBen des Wassers fiber die Noppen 5 
zudem begunstigt 

Die Verwendung eines solchermaBen ausgebfldeten 
Bodenbelags 1 kann in den verschiedensten Bereichen 
erfolgen, wobei er jedoch durch seine sehr guten Drai- 
nage- Eigenschaf ten vorzugsweise in Bereichen mit peri- 



odisch auftretender Nasse eingesetzt wird. Beispielswei- 
se eignet er sich vorzQglich als Tennisplatzbelag im Au- 
Ben-Bereich. Um die Belastungen, insbesondere auf die 
Gelenke der Tennisspieler, in Grenzen zu halten, kann 
5 dabei in und auf die mit einer Struktur versehene Ober- 
seite 2 des Bodenbelags 1 Granulat eingebracht werden. 

Im weiteren kann ein solcher Bodenbelag 1 jedoch 
auch als Rasenteppich eingesetzt werden. Auch als 
Schmutzschleuse in den verschiedensten Bereichen eig- 

io net sich der Bodenbelag 1 hervorragend. Es sind durch- 
aus noch weitere EinsatzmGglichkeiten gegeben, so daB 
die vorg&ngig erwfthnten Einsatzm6glichkeiten keine 
ausschlieBiichen Beispiele darstellen. Nebst den sehr gu- 
ten Drainage- Eigenschaf ten weist ein solcher Bodenbe- 

15 lag 1 auBerdem sehr gute Dampfungseigenschaften auf, 
was sich in einem angenehmen Federverhalten beim 
Beschreiten des Belags 1 bemerkbar macht 

MuB der Bodenbelag 1 hSheren mechanischen Bela- 
stungen, beispielsweise beim Einsatz als Tennisplatzbe- 

20 lag, standhalten, so wird er bzw. die Noppen 5 im allge- 
meinen mh dem Unterlagsboden verklebL Im AuBen- 
Bereich weist ein solcher Unterlagsboden dabei Qbli- 
cherweise ein geringes Geffille auf. Um die gute Draina- 
ge des Bodenbelags 1 zu unterstOtzen, wird der Kleber 

25 streifenf6rmig aufgetragen, und zwar so, daB die gebil- 
deten Rillen parallel zum Geffille-Gradienten des Un- 
terlagsbodens verlaufen. Dadurch k6nnen die Drainage- 
Eigenschaften des Bodenbelags 1 aufrechterhalten wer- 
den. 

30 Zusammenfassend kann gesagt werden, daB ein sol- 
chermaBen ausgebildeter Bodenbelag 1, durch die inte- 
gral Ausbildung der Noppen 5, eine sehr hohe Ver- 
schleiBf estigkeit, insbesondere in bezug auf einwirkende 
Schub- und Scherkrafte, bei gleichzeitig sehr guten 

35 Drainageeigenschaften aufweist Die Oberflfichenstruk- 
tur des Bodenbelags 1 kann dabei frei gewahlt und den 
individuellen BedQrf nissen angepaBt werden. Beispiels- 
weise kann die Oberflfiche zur Aufnahme von Granulat 
ausgebildet sein, so daB sich ein solcher Bodenbelag 1 

40 als Tennisplatzbelag, insbesondere fur den AuBen-Be- 
reich eignet. SchlieBlich weist der Bodenbelag 1 zus&tz- 
lich zu den vorgSngig genannten Vorzfigen noch sehr 
angenehme Dampfungseigenschaften auf. 

45 Patentanspruche 

1. Nichtgewebter Bodenbelag (1), welcher auf der- 
jenigen Seite (3), die auf dem Boden aufzuliegen 
bestimmt ist, durch Nadelung gebildete Erhebun- 

50 gen (5) aufweist, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Erhebungen (5) zur BDdung von Drainagekan&len 
inselartig ausgebildet und integral aus dem Boden- 
belag (1) ausgeformt sind, wobei die Oberflfiche 
einer solchen Erhebung (5) einem Mehrfachen ei- 

55 ner durch einmalige Nadelung erzeugten Erhebung 
entspricht. 

2. Bodenbelag nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet. daB jeweils in den einer einzelnen Erhe- 
bung (5) gegenflberliegenden Oberflfichenberei- 

60 chen des Bodenbelags (1) eine Vertiefung (6) einge- 
lassen ist 

3. Bodenbelag nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Erhebungen (5) in Reihen 
und Kolonnen angeordnet sind. 

es 4. Bodenbelag nach einem der vorhergehend en An- 
sprOche, dadurch gekennzeichnet, daB sich die Er- 
hebungen (5) farblich vom Qbrigen Bodenbelag (1) 
abheben. 
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5. Bodenbelag nach einem der vorhergehenden An- 
spruch e, dadurch gekennzeichnet, daB die Erhe- 
bungen (5) ais Noppcn ausgebildet sind, wobei die 
einzelnen Noppen (5) jeweils durch eine Vielzahl 
von einzelnen Fasern gebildet sind. s 

6. Bodenbelag nach einem der vorhergehenden An- 
sprQche, dadurch gekennzeichnet, daB die den Er- 
hebungen (5) gegenflberiiegende Seite (2) des Bo- 
denbelags (1) eine durch Erhdhungen (4) gebildete 
Struktur aufweist io 

7. Bodenbelag nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die durch die Erhdhungen gebildete 
Struktur als Depot-Zone fur Granulat ausgebildet 
ist 

8. Verfahren zum Herstellen eines Bodenbelags 15 
nach einem der vorhergehenden AnsprOche, da- 
durch gekennzeichnet, daB, ausgehend von einem 
vorgenadelten Flachvlies (10), in mindestens einem 
Arbeitsgang die Oberseite des Flachvlieses (10) 
durch Nadelung strukturiert wird, und daB in einem 20 
weiteren Arbeitsgang die Erhebungen (5) auf der 
Unterseite des Flachvlieses (10) durch Nadelung 
ausgebildet werden, wobei eine einzelne Erhebung 
(5) durch mehrmalige Nadelung ausgebildet wird. 

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 25 
zeichnet, daB auf einer Strukturnadelm as chine in 
einem ersten Arbeitsgang die Oberseite des Flach- 
vlieses (10) durch Nadelung mittels zumindest eines 
Nadelbrettes (12) und eines Lamellenrosts (13) aus- 
gebildet wird, daB anschlieBend der so gebildete 30 
Bodenbelag (15) gedreht wird, so daB die ursprOng- 
liche Oberseite nach unten zu Iiegen kommt, daB 
anschlieBend das/die Nadelbrett(er) (12; 12A) und 
der/die Lamellenrost(e) (13; 13 A) der auszubUden- 
den Unterseite angepaBt bzw. ausgetauscht wer- 35 
den, und dafi danach die Erhebungen (5) auf der 
Unterseite des Bodenbelags (1) mittels Nadelung 
ausgebildet werden. 

10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Nadelung zur Ausbildung 40 
der Erhebungen (5) von der den auszubildenden 
Erhebungen (5) gegenQberiiegenden Seite des Bo- 
denbelags (1) aus erfolgt 

11. Verfahren nach einem der Anspruch e 8 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet daB eine einzelne Erne- 45 
bung (5) durch mehrmaliges Einstechen einer ein- 
zelnen Nadel (14A) ausgebildet wird, wobei der Bo- 
denbelag (t) wahrend der Ausbildung dieser Erhe- 
bungen) (5) kontinuierlich in einer Richtung be- 
wegtwird. 50 

12. Verfahren nach Anspruch 1 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB eine Vielzahl von Erhebungen (5) 
gleichzeitig ausgebildet werden. 

13. Verwendung eines Bodenbelages, welcher nach 
den Ansprttchen 1 bis 7 ausgebildet oder nach den 55 
Anspruchen 8 bis 12 hergestellt ist, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB dieser in Bereichen eingesetzt 
wird, in denen periodischer Niederschlag bzw. Nas- 

se auftritt 

14. Verwendung eines Bodenbelages nach An- 60 
spruch 13, dadurch gekennzeichnet, daB dieser als 
Tennisplatzbelag im AuBenbereich eingesetzt wird. 

15. Verwendung eines Bodenbelages nach An- 
spruch 13, dadurch gekennzeichnet, daB dieser als 
AuBen-Teppich, beispielsweise als Rasenteppich, 65 
eingesetzt wird. 

16. Verwendung eines Bodenbelages nach An- 
spruch 13, dadurch gekennzeichnet, daB dieser als 



Schmutzfanger, beispielsweise in einer Schmutz- 
schleuse, eingesetzt wird. 

17. Verwendung eines Bodenbelags nach einem der 
Anspruche 13 bis 16, wobei der Bodenbelag an den 
Erhebungen (5) auf einen ein GeffiUe aufweisenden 
Unterlagsboden geklebt ist, und wobei die Kleb- 
schicht L&ngs-RBlen aufweist, die parallel zum Ge- 
falle-Gradienten verlauf ea 
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